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Mittel zur Erhbhung der Stabilitat von Bier 



Die Erfindung betrifft ein Mittel zur Erhbhung der phys ,-chemischen 
Stabilitat von Bier ouf Basis feinteiliger gefallter Kieselsaure und 
Polyvinylpyrrolidon, velches sich durch eine hohe S tabilisieruugs- 
wirkung ouszeichnet, 

Nach Chapon und Chemardin u # a. (EBC-Proc, Congr. 1963 , 182-196) 
besteht die bei schlechter Lagers tabi litat sich bildende nicbtbio- 
logiscbe Biertriibung in erster Linie aus Verbindungen zvis-chen 
Tanninen (T) und Proteinen (p) fur deren Bildung Chapon und Chemardin 
folgendes Schema angeben: P + T ^ PT. 

Es ist bekannt, dass feinteilige, gefallte Kieselsaure im Bier eine 
stabilisierende Wirkung ausiibt, die im vescntlichen durch eine selek- 
tive Adsorption von hocluuolekularen E Lveisss tof f en , die fiir die 
Triibungsbildung mit verantvortlick sind, erkiart verden kann, Weiter 
ist bekannt, Polyvinylpyrrolidon zur Bier-Stabilisierung zu verwenden f 
vobei die Wirkung durch Adsorption von polyphenol ischen Komponenten 
(Tannin und Anthocyanogen) erfolgt. 

Die Erfindung ging von der Auf gabeustel lung aus, ein Mittel zur 
Erhbhung der Stabilitat von Bier auf Basis feinteiliger, gefallter 
Kieselsaure zusammen mit Polyvinylpyrrolidon anzugeben, velches diese 
beiden bereits bekannten Komponenten in virksame Form iiberfiihrt ent- 
halt, so dass bei seiner Anvcndung die Einzelvirkungen kombiniert 
verden und eine hohe Stabilisierungsvirkung erreicht verden kano T 

Das Kennzeichncnde der Erfindung ist darin zu sehen, dass das Mittel 
aus einer polymeror ganisch modif izi erten mit Sauren in Gegenvart 
vasser Ibslichen Polyviny lpyrrolidons oder dessen Derivate oder Misch- 
polymercn aus Si 1 ikatlbsungen gefallten Kieselsaure besteht* 

Als polymcrorganische Komponcnte cignefr<aich ausser dea obengenannten - 
Polyvinylpyrrolidon z«B« Polyviny 1-3-netbyl-pyrrolidon und die eut- 
•precbenden Mi achpo lymeren mit Vinylac»tat« 
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..Baa erfinduncoG«m&o«» Bieretobilioierungaiaittel cefobnet oich 
durob einen leeten Einbau dor organloehen polyuoron in dio 
KiteelBtiureteiichen aue. Bie llerotellung doe nouon Produkta 
fcann wla folgt vorgenoau&en werdem 

A) In einer laoung von 700 al Y.aaaerglaa und 10 Liter Vaaeer 
warden 200 Gr aim polyvinylpyrrolidon K 30 gelBot. 
Bei 06»C warden unter auliren in 95 Ilinuten 2050 ml Vaeeer- 
glaa und 1720 nl sohwafeleiiure 10 >£ifi eugetropft. 
Ansohlieaaend wird nit sohvefelaiiuro Mo ouf pU - 2,0 onge- 
oUuert, abgeeaugt, oorgfiiltig nit deot. \.aooer auagewaaclion 
und bei 110 # 0 gotrocknet. 

Han arhalt 1072 Grauxn einer oodifieierton Kieeol allure nit 
folgendan Analyeendatent 



B) Kan ffcllt in eine Vorlage von 11 Litorn Vaeaer bei 50»C un- 
ter gleichseiti^en Zutropfen von 1035 d teaoeerglaa und 
1020 al 10 'f'lQB cchvefoloiiuro, wobci durch attindige Kon- 
troll* dar Fallungaauapenaion oOgliohot ein pll von 5,5 g°- 
halttn warden eoll. Bia PiLllung ooll 50 Ilinuton dauern. 
Olelohseitlg wird in dia Pttllungaauepenaion eina Lbeun* 
von 40 Oraoa Polyvinylpyrrolidon K 25 in 500 al Vaaaer «u- 
getropft, woboi diooo Zugabe nur 20 Ilinuten dauam soil* 
aleo 10 ilinuten fruher beendet iat. 

Anachlioaaend wird abgeaaugt, gut auogewaeohen und bei 
75 # C getrocknet. Kan erhUlt 450 Grama nodifieierte Kieeel- 
eaure alt folgendan Analyeendateai 
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C) Arbeitet nan vie in Beispiel A unter Vervendung von 200 Gramm 
Polyvinylpyrrol idon K 90, bo erhalt .man 1166 Gramm einer modifi- 
sierten Kieselsaure mit folgendcn Ana lyeenda ten : 

C i 9,64 J6 

H I 2,18 J6 ' 

N : 1,72 j& 

Gliihruckstand : 78,00 # 

BET-Oberf lache: 172 qm/g 

Die Anvendung des erf indungsgemaaeen Mittels (die Proben A, B, C) 
and eine Gegeniibera tellung der Ilaltbarkeit im Vergleich zu einer 
Blindprobe und handelsiiblicben Stabilisierungamitteln (D nnd E) 
auf SiOg-Basis aovie auf PVP-Bosia (f) vird in folgendem Beispiel 
naher erlautert. 

Beispiel : 

In ait C0 2 vorgeapannte 20 1 fassende Tanks vurde unter Gegendruck 
unf iltriertea , auaatoasreif es Bier eingefiillt und einen Tag bei 1°C 
zur Beruhigung steben gelaaaen. Aua dieaen Tanks vurden dann je 
$00 ml Bier entnommen, in denen jeveils 20 g Stabilisierungsmittel - 
entaprechend 100 g/bl Bier - angeriihrt vurden. Nachdem die Bosagen 
den Tanks vieder zugeaetzt vorden varen, vurden die Behalter 15 Min. 
auf einem Rollbock zvecke guter Durchmischung mechanisch bevegt und 
dann 24 Stunden in einem Kuhlraum bei 1°C stehen gelassen* 

Anschliesaend vurden die Biere tiber Klarachichten filtriert und auf 
Flascben gefiillt, vobei jede Flaache vor dem Verachliesaen zvecks 
Luf tverdrangung zuic Uberschaumen gebracht vurde. 

Zum Vergleich vurde aucb ein Blindbier obne Zuaatz der gleichen 
Behandlung unterzogen. Die Ha ltbarkeitspriifung erfolgte nach dem 
Forciertest bei 40° /o° , vie er von Trot. DeClerk (EBC-Proceedings , 
Nizza 1953, S 161) mitgeteilt vird # 

Die Ernittlung der Haltbarkeitatage vurde entaprechend der von 
Prof. Schild, Veyh und Ziircher vorgeschlagenen Vorausbeatiuranga- 
nethode (verof f entlicht in : Brauvisaenacbaf t 1964, S. 289-94) 
vorgenommen. 20981 6/001 3 
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Eb ergaben sich folgende Wcrtc: 

Stabilisierungsmittel Haltbarkeit Tage 



Blindbier 87 

A 295 

B 203 

C 341 

D 170 

E 161 

F 152 



Man erkennt bei den erf indungsgcmaasen Mitteln (Proben A, B, C) 
eine vesentliche Verbeaserung der Ilaltbarkeit gegeniiber den 
handelBublichen Produkten D, E und F. 
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Patentanspruch 

Mittel zur Klarung und Erhokung der Stabilitat von Bier auf 
Basis feinteiliger, gefallter Kieselsaure und Polyvinylpyrrolidon, 
dadurch gekennzeichne*- , dans es aus einer polymerorganisch modifizier- 
ten, mit Saure in Gegcnwart wasserlbslichen Polyvinylpyrrolidone oder . 
dessen Derivaten oder Mischpolyineren aus Silika tlbsungen gefallten, 
feinteiligen Kieselsaure beatent. 



Frankfurt /Main, den 31. Marz 19^7 
Go/Te 
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